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Bodendampfungssystem fur Automobile 

Bodendampfungssy steme in Automobilen haben zunachst stilistischen Bezug, 
dann dienen sie vor ailem aber der Erhohung des Komforts. 

Zwei Mechanismen stehen daher im Vordergrund, namlich 

• Reduzierung mechanischer Schwingungen und 

• Senkung des Gerauschpegels. 

Bodendampfungssysteme in Automobilen kommen in unterschiedlichen 
Ausfuhrungen vor, grundsatzlich bestehen sie aus einem Teppichformteil und 
einem dampfenden Element. 

Der Teppich kann z.B. ein - luftdichter - Tufting sein; dampfende Elemente sind 
etwa adaptierte Teile aus PU-Schaumstoff oder aus triflex®*. Solche sind 
zwischen Teppich und dem Automobilboden vollflachig, vorzugsweise ortlich 
appliziert. 

Diese beschriebenen Systeme bewahren sich im Sinne der anzustrebenden 
Mechanismen mehr oder minder gut, je nach Ausfiihrung verschieden. 
Verbesserungen werden dennoch angestrebt; alle Diskussionen tiber die Zeit, alle 
denkbaren MaBnahmen fiihrten zur Feststellung, daB solche zwar machbar, aber 
von erheblicher Kostenrelevanz waren. 

Hier setzt die Neuerung an. Sie stellt ein kostengiinstiges Bodendampfungs- 
system dar, das wesendich der Erhohung des Komforts dient. 
Oberraschend wurde namlich gefunden, daB sowohl mechanische Schwingungen 
als auch der Gerauschpegel vermindert werden, wenn ein Teppich mit 
definierter, meBbarer Porositat Verwendung findet. So ist die Neuerung also eine 
Kombination eines zielgerichtet poros gefertigten Teppichs mit bisherigen 
Dampfiingselementen. 

Die folgenden Beispiele und Skizzen verdeutlichen das Wesen der Neuerung. 



* EWZ. Johann Borgers GmbH & Co. KG, Bocholt. Vliesstoffe auf Basis ReiBfasergut 
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Beispiel L Bild 1 

Ein Tuftingbelag . 815 g/m 2 , bestehend aus Gam (1) in tragender Basis, ist 
zusatzlich mit einer Polyethylenschicht (3) beaufschlagt Die Polyethylenschicht 
5 ist durch Perforation (4) so poros, daB die Luftstromung RL > 3.000 Ns/m 3 , 
entsprechend DIN 52213 (B), betragt 

Der Tuftingbelag solcher Art liegt auf einem der herkommlichen Dampfungs- 
elemente (5). 

10 

Beispiel 2. Bild2 

Ein Polvliesbelag , 790 g/m 2 , besteht aus Faservlies (1) und Bindemittel (2). Das 
Bindemittel ist so appliziert, daB es einerseits fiinktionell wirksam ist, 
15 andererseits Porositat (3) im Sinne der Neuerung garantiert. Der Polvliesbelag ist 
auf einem Dampfungselement (4) appliziert. 
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Schutzanspruche 

1. Bodendampfungssystem fur Automobile aus einem Teppich und einem 
Dampfungselement, dadurch gekennzeichnet, daB der Teppich zielgerichtet 
poros ist 

2. Bodendampfungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Teppich einen RL-Wert > 3.000 Ns/m 3 (DIN 52213 B) hat. 
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